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NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT BEHEER EN 
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Icke- alkaliskt, kiselsyra, kalk och Ierjord inneh&Uande glas. 

(Uppfinnare: G. Slayter, D. C. Simpson. J. L. Tucker, A. L. Simison och R. A. Schoeniaub.) 
Prioritei begdrd frdn den 30 deeember 193? (Amcryka* fortsnta staler). 



Glasfibrer hava hittilla i allmanhet framatallts 
av alkaliakt glas, viiket ar latt smalt ban, men 
det har viaat aig, att deasa fibrer till foljd av ain 
halt av alkali aga viaaa nackdelar. Det pa eller 
nara vtan liggande alkaliet i glaaet gor ytan 
hygroskopisk. Fran atmosf aren abaorberat Vat- 
ten uppldaer alkaliet, och den uppataende loa- 
ningen angriper ailikatet och inleder en process, 
aom leder till foratdring av fibrerna. Vid anvand- 
ning for elektriaka iaolationaandamal foreiigger 
genom narvaron av alkali fara for att glaaet 
ajalvt blir ledande, sarakilt vid hogre tempera- 
torer. Det losliga alkaliet pa den hygroskopiska 
vtan tillater aven en jonlediiing att intrada. Vid 
glas i fiberform ar verkan av alkaliet sarakilt 
skadlig, emedan vtan av fibrerna ar mycket ator i 
forhallande till deras mass*. 

Uppfinningen hanfor aig till ett ickfi-alkaliskt, 
lasakyra, kalk och Ierjord innehallande glas av 
saralold aarnmanaattning, aom framfor allt ar 
lampad for framstallning av glasfibrer. 

Icke-alkaliskt glas ar aom bekant beatandigare 
mot hoga temperatnrer aamt mot inverkan av 
fuktighet oh kemikalier an vanligt glas och ager 
ett kogt elekthakt motstand. Da icke-alkaliska, 
kiselsyra, kalk och Ierjord innehallande glaaen 
av lf&n^*. aammansattningar, vid vilka alkali et 
har eraatts exempelvis med alkaliska jordarter, 
aro dock aven med stark* fhssmedel sisom kal- 
cininflnnrid i afl manhet ytterat temperaturbe- 
atardiga, d: t. a. av&rrifflaltnafa^ iiUnru deTcunna 
amaTtav^r~ den has^gnet, med viQcen upplds- 
ningen ar riblandningen forsiggir, si ling*™ 
att omattligt lang tid och hoga temperatnrer aro 
erforderHga fdr en f orarbetning i praktiken. Dess- 
atom hava aid ana glas icke den vanliga fysi- 
kaliska atabOiteten noe alkaliglas ooh overga 
Latt iter i det lmafraHiniaka tillstandet. Deifriga- 
vaxande^glaaen av kind aammanaattning aro icke 
heller utan vidare lampade for framataUlning av 
fibrer, ty deasa glas hava blott ett snavt tempera- 
toromrade, inom viiket de aga for fonngivning, 
t. ex. for utdragning av fibrer, lampad viakoaitet. 
Da forarbetningBomradet ar snavare och ligger 
vid temperatnrer, vid vilka vanneforluster in- 



trada med stor haatighet, ar det avart att genom- 
fora framatallningen av ett aidant glas utan 
avaevarda andringar av anordningarna och arbeta- 
sattet. 

Icke-alkaliska elaa aro ytterat kritiska med 
hansyn till de tulitna granser, inom vilka de 
enakilda beatindsdelarna kunna valjas. Redan 
ringa andringar i sammansattningen framkaila 
betvdande andringar i glaset. 

finligt uppfinningen foreslis nu sarakilt for 
framstallning av glasfibrer icke-alkaliska glas av 
en aammanaattning, vilken latt kan smaltaa 
in om en f orhillandevis kort tioT, exTxnpems den 
i vauliga fall lor alkaliglas erforderhga tiden. 
Sammansattningen ar aid an, att glaset fram- 
gangarikt motstir avglasning, d. v. a. ager en 
hog viakoaitet och i smalt tlBStand ror aig endaat 
trogt. Icke heller ager vid det nya glaset nagon 
overdriven skumbudning nun under amalt- 
ningen. Glaset liter aig val forarbetas, d. v. s. 
det ager en tillrackligt utstrackt viskositets- 
kurva, for att anvandbara produkter akola kunna 
framatallaa darav. Med hansyn till ain viakositets- 
och temperaturknrva ar det icke allt for kritiskt, 
for att arbetsfdrhallandena akola kunna tillrack- 
ligt kontroUeras ooh piverkas. Glaset kan i 
atallet for far gat eller avart aven framatallaa 
klart och glanaande. 

Enligt uppfinningen bestir det icke-alkaliska 
glaset till akillnad fran de kanda sammansatt- 
ningarna av 9—30 vikta-% kalcinmoxid, 1—7 
vikts-% magneaiumoxid, 7 — 17 vikta-% alnmini- 
umoTid och 51—67 vikta-% Irisoloa giL 

De angivna mangdidxhaUandena av bestands- 
delazna maste uppratthaUas ai noggrant aom 
mojlifft, emedan redan ami andringar medfora 
nackdelar. En okning av if^irK^kjin over den 
angivna gransen fororaakar en ategring av^vis- 
koaitetskoef&nenteB i sidan grad, att det icke 
mera ar mojligt att kontrollera diametem av de 
fibrer, aom akola framatallaa av elasmassan, 
inom limpliga granaer. Dessntom hojes dari- 
genom temperaturen for srnaltningen. En minak- 
ning av v^lir^^l^n under den angivna gransen ar 
visserligen anarare mojlig, men det uppataende 
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Mjukningspunkten for dessa siias dr iiosre an 
:6r vaniica natronkaiksias. men viskositets- 
kurvau stiarcr orantare vid do rorra an vid dc 
sistnamncia. ^a att flytbarhetstiiistandet vid 
forarbctnincrstcmpcraturerna dr unseiar det- 
iamma. 

Vtreriirrarc idmpiiga sammansattmncar. soni 
pa crrund av iranvaron av bor dro biiligare. 
□est a av: 

SiO- .30.9 11 , 

MaU U.5 % 

AUG, 21.: »;, 

Fluond Ij.g 0 i 

SiO ; 52.4 % 

CaO 0.1 % 

IleO 12.1 % 

Ah0 3 22 f 4 % 

Fluorid 4.0 % 

Genom anvandnine av fluorid befordras smalt- 
ningsiorioppet ocn minskas viskositeten. utan 
att den kemiska motstandsformaean. hos de av 
sadana das iramstallda tibrema forsamras. 

Yttcrligare siassammansattninear. som liimna 
fibrer med de onskade egenskaperna. aro: 

r ii in 

SiO, .... 53.6 % 50 % 60 % 

ALO, . . . 17.0 % 25.0 % 18.0 % 

CaO .... 13.0 % 10.0 % 8.0 % 

MsO .... 13,0 % 10,0 % 8.0 % 

B-O, 0.4 % 0.0 % 0.0 % 

Na-U . . . o.O % 2. j 0 o 0.0 °; 

BeU 0.0 % 2.5 % 0.0 ° 0 

BaO .... 0.0 % 0,0 % 6,0 % 

Sora redan namnts ar en vasenthsr esenskap 
hos giascn enlist upptinnincen deras hoga elek- 
:riska motstand. Detta kunde faststallas genom 
jamforeiseforsbk med av fibermatenai framatallda 
isoierinffsbana. som under 48 timrnar utsattes for 
en 90 % fukucher. tvattadea i deatillerat vatten 
och underkastatdea proven vid 38° C. Motatandet 
i megohm hos lcke-alkaliskt glas enligt upprin- 
ningen uppcar till 410 megohm. Motatandet hos 
rena alkauska glaa ar daremot endaat 3. 2 megohm 
och hos aabest 0.2 megohm. 

Rabiandningen smalter latt och ar nagot 
lattare att bear beta an alkaliska glas. Tempera- 
turomiadel for utdragningen av det nya~glaset 
Ugger emellan omkring 11Q0 och 1500° C. Under 
normala forhailanden ar en avglasning nastan 
utealuten. 
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: ^i^T n - >;V - iasUDrer - ™» aiia aaara 
-iisrorcmai icunua .ivou iramstaUas .n- iem 
Veaoai oresinm-. oiasnm- oca ucarasnine 

tor rramormganaet av nbrer ur dc icke-aika- 
lissa ciascn aro -to oitka kanda fdrtariwrssawen 
::ainiur nut nia»uiiii£sionaranact. men aven 
mea rneKanisic urarasnins aruetande iorfaran- 
uena l^mpaae. Det kan iramsrallas fibrer av 
viterst nn diameter, som ii 22 er t. ex. menan 
[Kwlj ocn ii.uot: mm. Ur tibrema kunna fiber- 
oauci. mattor. -amer. tradar dvensom vavda. 
sncjcaac euer virkadc varor tramstallas. Sadana 
varor asa ett host eiektnskt motstand octi aro 
1 no2 grad bestanaiea mot iuktiahet och kemisKa 
iniivtandeu. 

«^m fibrer enlist upptinaincen under 48 tim- 
rnar utsattas tor inverican av anca. en behandline 
yiiken torstbr fibrer av alkaligias. visa 512 inea 
lakttasoara ansrepp vid dc forstnamnda.' Urn 
fibrer av det icke-alkaliska glaset UDphettaa till 
300° C\ tiUtacrer deraa drachallfasthet med om- 
krine 20 %, under det att fibrer av alkahgiaa 1 
detta fall fdrlora ungefar samma procentsata i 
drashallfasthct . 



Patentansprak: 

l:o) lcke-alkaliskt. kiselsvra. kalk ocit "ier- 
jord mneiiallande cias. sarskilt for framstailniug 
av (zlasfibrer. kannetecknat darav. att det bestar 
av 9— :{0 vikts-° 0 kalciumoiad. 1—7 %*ikts-% 
magnesmmoxid. 7—17 vikts-% aluminiumoxid 
och 51—07 vikts- 0 ;, ldaeloxid. 

2:o) lcke-alkaliskt glas enligt patentansDraket 
l^o). kannetecknat darav. att det beatar av 
13—28 vikts-° 0 kaiciumoxid. 1—7 vikts-% mag- 
nesiumsoxid. 9 — 17 vikts-% aiuminiumoxid och 
55—05 vikts-% kiseioxid. 

3:o) lcke-alkaliskt glaa enligt patentanspraket 
I'O), kannetecknat darav. att det beatar av 
27 vikts- % kaiciumoxid. 4 vikts-° 0 magneaium- 
oxid. 9 \ikts- u 0 aiuminiumoxid och GO Vikts-% 
kiseioxid. 

4:o) Icke-aikaliskt glaa eulifft patentanspraket 
2:o) eller 3:o). kannetecknat darav. att det ager 
en tilbata av fluaamedel upptill 10 vikts- %, viiten 
beatar t. ex. av boroxad. kalciumfiuohd. foafor- 
svreanhydrid. natriumoxid, kaliumoxid eller iiti- 
umond. 

5:o) Glasfibrer. sarskilt for elektriska isole- 
rinffar. av icke-alkaliskt glas enligt paten tan- 
spraken l:o) och 2:o), kannetecknade darav. att 
giaset bestar av 60 vikts-% kiseloxid. 15 vikts-% 
aiuminiumoxid och 10 vikts-% kaiciumoxid 4- 
magnesiumoxid med en tillsats av 5 vikts-% 
litiiimoxid och 10 vikta-% kalciumiluorid saaom 
flussmedel. 
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